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Profiled sealing strip for the bordering of window or door openings in motor 
vehicles and buildings 
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Abstract not available for EP0191381 
Abstract of correspondent: US4701376 

A profiled rubber strip seal for bordering window and door openings. To simplify installation, or to promote 
relative movement between the strip and windowpanes, such seals are provided with overlay strips of 
friction-reducing material, especially synthetic materials that contain fluorine. To provide favorable 
conditions for satisfactory bonding between the overlay strips and the main strip, and also to make it 
possible to use difficult to handle materials, the elastomeric mixture of the main strip is altered by 
including therein silicic acid. 



Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide 

!7„ ~ ~ """IT. ~. - . "' W. ~ ~ _ ~ 2 :':v ;r-:,; ... ;,; • ,• ' __~ / / • ■ ;■■ r-v . _■_■•■<•_ ■ j s 



http://v3 .espacenet.com/textdoc?CY=gb&LG=en&F=4&IDX=EP0 191381 &DB=EPODOC 1 0/26/2005 



J 



Europaisches Patentamt 

@ ^111 European Patent Office @ Verdffentlichungsnummer: 0191 381 

Office europ$en des brevets 



EUROPAlSCHE PATENTANMELDUNG 



@ Anmeldenummer: 86101264.9 ® lnt a#: F 16 J 15/10 

@ Anmeldetag: 31.01.86 



@ Prioritat; 14.02.85 DE3505016 



@ Anmelder: Continental Qumml-Werke 
Aktiengeeellechaft, Konlgeworther Platz 1 , 
D-3000 Hannover 1(DE) 



© Veroffentlichungstag der Anmeldung : 20.08.88 
Patentbiatt 88/34 



Benannte Vertragsstaaten: AT BE CH DE FR GB FT U LU 
NLSE 



@ Ertinder: Hermann, Dletmar, Kantatrasae 7, 
D-3008Qarbten6(OE) 

Erftnder: Walter, Siegfried, Wlebergetrasse 102, 
D-3000 Hannover 81 (DE) 



@ Profllatrang zum dlchtenden Elnf aasen von Fanater- odar TUrttfmungen In Kraftf ahrzeugen und Qebiuden. 



© Gummi-Dichtungsproflle fur Fenster- und TGreinfassun- 
gen slnd verschiedentlich zum Erieichtem des Einbaues oder 
zum Begunstigen von Relativbewegungen mit Belagstrerfen 
aus relbungsmindemden Stoffan, insbesondere fluortiaitigen 
Kunststoffen, versehen. Nach dem Hauptpatent (der Hauptan- 
meklung) wird eine gute stoffschlussige Bindung der Belag- 
stretfen an dem Gummi des Grundprofils durch den 
besonderen Herstellungsvorgang unter Verwendung einer 
Strangpresse erreicht. Die vortiegende Erfindung schafft gun- 

astige Vonaussetzungen zum einwandfreien Aufhaften auch 
schwierig zu handhabender Gieitfolien durch eine darauf abge- 
atlmmte Modifikation der Elastomermischung. 
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Continental Gurcml-Werke Aktlengesellschaft, 3000 Hannover 1 



Profilstrang zum dichtenden Einfassen von Fenster- oder TQrOffnungen 
In Kraftfahrzeugen und Gebauden 



Die Erf lndung bezleht slch auf aus elner Mischung elnes kautschukar- 
tigen Elastomeren mit in Tellbereichen ihres Querschnlttsumfanges in 
haf tender Bindung aufgebrachten und Qbejr ihre ganze Lfinge durchlaufen- 
5 den Belagstreifen aus andersartlgen Stoffen insbesondere aus fluorhal- 
tigen Kunststoffen wie z.B. Polytetrafluorathylen hergestellte Prof 11- 
strange zum dichtenden Einfassen von Fenster- Oder TQrSffnungen in 
Kraftfahrzeugen und Gebauden. 

Schiebefenster und andere mit BewegungsmBgllchkeit elngefaQte Schei- 
10 ben, TUrplatten u. dgl. finden an den anliegenden Gummidichtprofil- 
strangen infolge derer natUrlicherweise vorgegebenen Oberfiachenbe- 
schaffenheit einen unerwOnscht hohen Gleitwiderstand. Es hat sich 
daher in der Praxis schon seit langerem eingebilrgert, die Profil stran- 
ge zumindest in den reibend beriihrten Umfangsbereichen mit einem das 
15 G letter) begQnstigenden Oberf 1 a cpenbe 1 ag auszustatten. Nach einem nicht ztn 
Stand der Technik gehSrendenftlrd dieser Beiag als vorgefonnter diinner 
Streifen mit dem im noch unvulkanisierten Zustand befindlichen Profil- 
strang zusammengeftlhrt und im Verlaufe der nachfolgenden Vulkanisie- 
rung in festhaftende Bindung mit diesem gebracht. Es gelang damit, 
20 selbst Belagstreifen aus sonst schwierig zu behandelnden Fluorkarbo- 
nen, wie etwa dem unter dem Handel snamen Teflon bekannten Polytetra- 
fluorathylen, innig und auch dauerhaft mit dem Gummi der Profilstrange 
zu verbinden. Unter extremen Bedingungen, vor allem unter der Einwirkung 
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sehr hoher oder sehr niedriger AuBentemperaturen in tropischen und 
arktischen Einsatzgebieten kam es trotzdem noch hin und wieder zu ge- 
legentlichen Abl8seerscheinungen. Da andererseits aber gerade die 
fluorhaltigen Kunststoffe besonders gute Gleiteigenschaften aufweisen 
5 und die Beibehaltung solcher Belagstreifen schon aus diesem Grunde 
wunschenswert erschien, entstand als Aufgabe der Erfindung das Bestre- 
ben nach weiteren Verbesserungen der mit einem Verfahren gemafl dem 
Hauptpatent (der Hauptanmeldung) erzielbaren Haftung. 

Zum LOsen dieser Aufgabe setzt die Erfindung » ausgehend von Profil- 
10 strangen der elngangs geschilderten Gattung, an dem Mischungsaufbau 
des Elastomers an. Es wurde Uberraschend gefunden, daB noch h5here 
Bindungswerte mit gr6fterer Unempfindlichkeit gegen extreme Tempera- 
ture inwirkungen und andere einsatzbedingte EinfluBgrSften mflglich sind, 
wenn die Elastomermischung Kieselsaure enthglt. Es empfiehlt sich da- 
15 bei t den Kieselsaureanteil nicht unter 10% des Elastomer-Anteiles der 
Mischung zu wShlen, zweckma&ig in einer GrOtJenordnung zwischen 20 und 
80% des Elastomer-Anteiles. 

In der Zeichnung ist ein TeilstQck eines Zweistoff-Dichtungsprofil- 
stranges mit der ebenfalls nur als TeilstQck angedeuteten Scheibe 
20 eines Schiebefensters in perspektivischer Ansicht schematisch darge- 
stellt. 

Der Profilstrang 5 ist mit der gezeichneten Querschnittsform vor- 
teilhaft durch Strangpressen aus einem witterungsbestandigen Gummi 
hergestellt und in dem mit der Fensterscheibe 6 in gleitende BerGh- 

25 rung tretenden auliereri Umfangsabschnitt mit einem festhaftend aufge- 
brachten Belagstreifen 15 versehen. Der vorzugsweise aus einer Folie 
eines Fluor enthaltenden thermoplastischen Kunststoffes, Polytetra- 
fluorathylen od. dgl. geschnittene Belagstreifen bildet an dem Pro- 
filstrang 5 eine Oberflachenzone erhohter Gleitfahigkeit und setzt 

30 infolgedessen die Bewegungswiderstande der Scheibe 6 erheblich herab. 

Der Profilstrang 5 selbst besteht z.B. aus einem Athylen-Propyien- 
Terpolymer (EPDM) mit einem die Haftung des Belagstreifens 15 be- 
sonders begQnstigenden Zusatz an Kieselsaure in einem Anteilverhait- 
nis zwischen 20 und 80 % des EPDM-Anteiles in der Gesamtmischung. 
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PatentansprQche: 

1. Aus einer Mischung eines kautschukartigen Elastomeren 
mit in Teilbereichen seines Querschnittsumfanges in haftender Ver- 
bindung aufgebrachten und Qber seine ganze LSnge durchlaufenden 
Belagstreifen aus andersartigen Stoffen, insbesondere aus fluor- 

5 haltigen Kunststoffen wie z.B. PolytetrafluorSthylen hergesteil- 
ter Profil Strang zum dichtenden Einfassen von Fenster- Oder Tiir- 
Offnungen in Kraftfahrzeugen und GebSuden, dadurch gekennzeichnet, 
da(i die Elastomermischung KieselsSure enthSit. 

2. Profilstrang nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daS die 

10 Elastomermischung einen Kieselsaureanteil in einer GrOBenordnung 
von mindestens 10X ihres Elastomer-Anteiles aufweist. 

3. Profilstrang nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dafl der 
Kieselsaureanteil sich in einer GrOBenordnung zwischen 20 und 80% 
des Elastomer-Anteiles bewegt. 



Hannover, den 7* Februar 1985 
85-13 P/SU SQ/Lo 
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